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"Fuflbodenelement , insbesondere Laminatpaneel oder -kas- 
sette aus einer Holzwerkstof f platte M 

Die Erfindung betrifft ein Fuflbodenelement , insbesondere 
Laminatpaneel oder -kassette aus einer Holzwerkstof f platte, 
insbesondere aus einem hochverdichteten HDF-Fasermaterial , 
einer oberen Dekor-/Nutzschicht und einer unteren Gegenzug- 
beschichtung und mit einer Nut-Feder-Prof ilierung im Sei- 
tenbereich. 

Gattungsgemafie Fufibodenelemente werden in Paneel- bzw. Kas- 
settenform angeboten und sind im Seitenbereich mit einer 
Nut-Feder-Prof ilierung versehen, urn sie zu einer einheitli- 
chen Flache bzw. zu einem einheit 1 ichen FuBbodenbelag zu- 
sammenfugen zu konnen, Laminat f uflboden zeichnen sich durch 
ihre hohe Widerstandsf ahigkeit und eine groBe Dekorvielf alt 
aus. Die FuBbodenelemente weisen an ihrer Oberflache eine 
meist aus mehreren Lagen bestehende Dekor- und Nutzschicht 
auf, die wasserfest ist. Die darunter liegende Holzwerk- 
stof f platte, insbesondere aus einem hochverdichteten HDF- 
Fasermaterial, wobei auch mitteldichte Faserplatten oder 
Holzspannplattentrager verwendet werden, ist jedoch feuch- 
tigkeitsempf indlich . Die Holzwerkstof fplatten werden zwar 
bereits werkseitig mit Zugaben versehen, die eine Wasser- 
aufnahme weitgehend reduzieren, gleichwohl sind bei einem 
Einsatz derartiger Fufibodenelemente kleinste Auf quellungen 
im Bereich von 1/10 mm bereits deutlich zu erkennen und 
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ergeben Kanten. Bislang ist es ublich, die einzelnen FuBbo- 
denelemente im Bereich der Nut- und Federprof ilierung durch 
einen bedingt wasserfesten Leim miteinander zu verkleben. 
Durch diesen bedingt wasserfesten Leim soil verhindert wer- 
den, daB in den Laminatf uBboden Feuchtigkeit eindringen 
kann mit der Folge des bereits beschriebenen Auf quel lens 
des Bodens an den StoBbereichen . 

Nachteilig an den bislang bekannten Fuflbodenelementen und 
deren Verarbeitung bzw. Verlegung ist es, dafi der zum Ver- 
kleben verwendete Leim liickenlos an alien Nut-Feder-Prof i- 
lierungsbereichen der Fufibodenelemente aufgetragen werden 
muB. Dies setzt eine sehr exakte Arbeitsweise voraus . Beim 
Zusammendriicken der einzelnen FuBbodenelemente wird der 
iiberschiissige Leim nach oben herausgequetscht, dieses birgt 
die Gefahr in sich, daB auf der Oberseite des Laminatf uBbo- 
dens unansehnliche Flecken entstehen. Der iibeschussige , 
herausgequetschte Leim muB rasch und sauber vollstandig 
entfernt werden. Bei aller Umsicht und bei noch so praziser 
Arbeit sweise ist es nicht ausgeschlossen , daB im StoBbe- 
reich zwischen zwei FuBbodenelementen ungeschutzte Stellen 
ohne vollstandige Verleimung bestehen bleiben, die nach dem 
Zusammenstecken der FuBbodenelemente mit bloBem Auge nicht 
festgestellt werden konnen und auch nicht nachtraglich ab- 
gedichtet werden konnen. Sobald an diese Stellen Feuchtig- 
keit eindringt, besteht die Gefahr, daB der Laminatf uBboden 
aufquillt und unbrauchbar wird. Bedingt durch das moglichst 
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luckenlose Verkleben aller Nut- und Federbereiche laBt sich 
dariiber hinaus ein einmal verlegtes FuBbodenelement nicht 
wieder aufnehmen und anderweitig verwenden. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Losung zu schaf- 
fen, bei der das Eindringen von Feuchtigkeit in die gat- 
tungsgemaflen FuBbodenelemente zuverlassig verhindert wird. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung mit einem FuBboden- 
element der eingangs bezeichneten Art dadurch geldst, daB 
insbesondere im Bereich der Nut- und Feder-Prof ilierung 
eine Schutzschicht als Feuchtigkeitssperrschicht und/oder 
als eine gegen Feuchtigkeit impragnierende Schicht vorgese- 
hen ist. Dies hat den Vorteil, daB bereits werkseitig ein 
Feuchtigkeitsschutz des FuBbodenelements erfolgen kann, was 
die Verlege- und Gebrauchss icherheit derartiger LaminatfuB- 
boden bedeutend erhoht. Beim Veriegen der FuBbodenelemente 
muB nicht mehr peinlich genau darauf geachtet werden, daB 
diese liickenlos vollflachig im Bereich der Nut- und Feder- 
Profilierung mit Leim bestrichen und miteinander verklebt 
werden. Dementsprechend quillt auch kein Leim mehr uber den 
gesamten StoBbereich der FuBbodenelemente heraus auf die 
Oberflache. Die Gefahr einer Fleckenbildung auf der De- 
kor-/Nutzschicht des Bodens wird damit vermieden bzw. auf 
den Bereich weniger Klebestellen verringert. Dariiber hinaus 
kann in erheblichem Umfang Leim eingespart werden, ggf . 
konnen die FuBbodenelemente auch wieder aufgenommen und 
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anderweitig verwendet werden. 

Durch die Anbringung einer Feuchtigkeitssperrschicht und/ 
Oder einer gegen Feuchtigkeit impragnierenden Schicht ver- 
ringert sich auch die Feuchtigkeitsauf nahme der gesamten 
Holzwerkstof f platte und des daraus gebildeten Fufibodenele- 
mentes . Ein aus derartigen Fuflbodenelementen gebildeter 
Laminatfufibodea arbeitet weniger und kann im Gegensatz zur 
bisherigen Handhabung auch vollflachig verklebt werden. In 
diesem Fall kann auch auf eine punktuelle Verleimung der 
Fuflbodenelemente im Nut-Feder-Bereich verzichtet werden. 

Vorzugsweise besteht die Schutzschicht aus monomeren Polye- 
ster- Oder Epoxydacrylaten, Urenthanacrylatharzen und/oder 
Polyurethanprepolymeren auf Basis aliphatischer und/oder t) 
aromatischer If ocyamate . 

In weiterer vorteilhaf ter Ausgestaltung ist vorgesehen, dafi 
die Schutzschicht aus oligomeren Polyester- und/oder Ep- 
oxydacrylaten, Urenthanacrylatharzen und/oder Polyurethan- 
prepolymeren auf Basis aliphatischer und/oder aromatischer 
If ocyamate besteht. 

Derartige Substanzen dringen einerseits gut in die Holz- 
werkstof f platte ein und bilden auf der anderen Seite einen 
dichten Feuchtigkeitsf ilm an der Oberflache. 
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In weiterer vorteilhaf ter Ausgestaltung ist vorgesehen, dafi 
die Schutzschicht aus einem zur Verklebung des Fuflboden- 
elements mit einem Reaktivklebs tof f geeigneten Material 
gebildet ist. Ein solcher Reaktivklebs tof f kann so aufge- 
tragen werden, dafl er nicht mehr an der Oberseite heraus- 
quillt, sondern nur noch im Nut- und Feder-Bereich eine 
Verbindung herstellt. Zu Verunreinigungen der Dekor-/Nutz- 
schicht, und damit der Oberseite des Fuflbodenelementes , 
kann es damit nicht mehr kommen. Daruber hinaus mufl kein 
Leim mehr verwendet werden. Aufgrund der Impragnierung der 
Fuflbodenelemente im Bereich der Nut- und Federprof ilierung 
kann ein normaler Leim nur noch schwer abbinden, da die 
Feuchtigkeit aus dem Leim nicht mehr in die Holzwerkstof f - 
platte entweichen kann. 

In weiterer vorteilha f ter Ausgestaltung ist vorgesehen, da!5 
die Schutzschicht nur auf der Oberseite und auf der oberen 
senkrechten StoBkante der Federprof ilierung und auf der 
oberen Unterkante und/oder der oberen senkrechten StoBkante 
der Nutprof ilierung vorgesehen ist. Dies hat den Vorteil, 
dafl weiterhin ein normaler Weiftleim zur Verklebung der FuJ3- 
bodenelemente verwendet werden kann, da hier die Klebever- 
bindung nur im unteren Bereich ohne Gefahr einer Oberfla- 
chenverunreinigung erfolgt, was fur eine f unktionsgerechte 
Klebeverbindung ausreicht. Gleichzeitig ist jedoch der obe- 
re Nut-/Feder-Bereich durch die Schutzschicht gegen ein- 
dringende Feuchtigkeit zuverlassig geschutzt. 
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Im unteren, nicht geschutzten Bereich kann weiterhin die 
Feuchtigkeit aus dem Leim in die Holzwerkstof f platte ent- 
weichen, so da/3 der Leim gut abbindet. 

Die Erfindung sieht auch vor, da/3 die Schutzschicht durch 
Losungsmittel wie Wasser, Alkohole, Ester bzw. Ketone oder 
andere organische Losungsmittel verdunnbar ist und die Vis- 
kositat auf einen Wert zwischen 50 bis 6.000 mPas einstell- 
bar ist. Die Losungsmittel erleichtern das Einpenetrieren 
der Schutzschicht in die Holzwerkstof foberflache bzw. deren 
Benetzung. AnschlieBend konnen die so auf getragenen Schich- 
ten durch Warme, UV-Strahlung oder Hochfrequenz ausgehartet 
werden. Die Viskositat der auf gebrachten Materialien sollte 
zwischen 50 und 6.000 mPas liegen, vorzugsweise liegt diese 
zwischen 1.000 und 3.000 mPas . 

Schliefllich sieht die Erfindung auch vor, dart die werk- 
seitig im Bereich der Feder aufgetragene Schutzschicht 
durch Auf tragswalzen und die im Bereich der Nut aufgebrach- 
te Schicht durch Spruhdusen und/oder Auf tragswalzen aufge- 
bracht ist. Dies hat den Vorteil, da/3 es nicht zu einem 
Spriihnebel an der Laminatoberf lache kommt und sich dort 
Verunreinigungen oder Impragnierungsmaterialien absetzen. 
Die Spruhdusen konnen ebenso wie die Auf tragswalzen in ih- 
rer Geometrie dem Nut- bzw. Feder-Profil angepaBt und zudem 
mit einer solchen Distanz zu dem Werkstuck justiert werden, 
dafl es zu einem sehr geringen Riickprall kommt und da/3 das 
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Die Impragniermittel konnen in einer beheizbaren Auffang- - 
wanne lagern, in die eine Rasterwalze mit vorgegebenem Ra- 
stermafl and Napfentiefe eingreift. Direkt auf der Raster- 
walze dreht sich eine z.B. Moosgummiwalze mit definierten 
Porengrofien und Harte. Das Impragniermittel wird von der 
Rasterwalze auf die z.B. Moosgummiwalze durch Adhasion und 
Druck ubertragen und kann von dort mit einem leichten Druok 
auf die entsprechenden Bereiche des Fufibodenelementes uber- 
tragen werden. Dadurch erfolgt ein Einwirken des Imprag- 
niermittels in die Holzwerkstof f platte . 

Weiter schlagt die Erfindung vor, daB die Schutzschicht aus 
vernetzten und unvernetzten Silikonen besteht. 

in besonders vorteilhaf ter Ausgestaltung wird die Schutz- 
schicht aus einem aminof unktionalen Polydimethylsiloxan 
(Dimeti4m) gebildet. Dieses auch Dimethylpolysi/oxan genann- 
te Silikon weist hohe wasserabweisende Eigenschaf ten auf. 

SchlieBlich sieht die Erfindung auch noch vor, daB die 
Schutzschicht aus naturlichen oder synthetischen Wachsen 
auf aliphatischer und/oder aromatischer Basis besteht. Der- 
artige Wachse eignen sich besonders zur Impragnierung von 
Holzfaserplatten, sie gehen bereits bei relativ geringen 
Verarbeitungstemperaturen in den schmelzf lvissigen, niedrig- 



f 

viskosen Zustand iiber und Ziehen keine Faden. 

Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung bei- 
spielsweise naher erlautert. Diese zeigt in 

Fig. 1 zwei bereichsweise dargestellte Laminatpaneele mit 
Nut- bzw. Feder-Prof ilierung und einer Schutz- 
schicht ; 

Fig. 2 zwei Laminatpaneele gemafl Fig- 1 mit einer nur 
bereichsweise auf getragenen Schutzschicht ; 

Fig. 3 eine Laminatkassette mit bereichsweise auf getra- 
genen Schutzschichten. 

Ein erfindungsgemaBes, allgemein mit 1 bezeichnetes Fuflbo- 
denelement weist eine Holzwerkstof f platte 2 in der Mitte, 
eine Gegenzugbeschichtung 3 auf der Unterseite und eine 
Dekor-/Nutzschicht 4 auf der Oberseite sowie eine Nut- 5 
bzw. Feder- 6 Prof ilierung im Seitenbereich auf. 

Gemafl einem ersten Ausf lihrungsbeispiel der Erfindung ist 
der gesamte Seitenbereich der Nut- und Federprof ilierung 
5,6 mit einer Schutzschicht 7 versehen, wie in doppelter 
Strichstarke angedeutet ist. 

Alternativ hierzu ist, wie in Figur 2 dargestellt, die 
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Schutzschicnt 7 nur auf der Oberseite 8 dsr Feder 6 und auf 
den oberen senkrechten StoAkanten 9,10 und auf der oberen 
unterkante 11 der Nut 5 vorgesehen. 

Entsprechendes gilt fur aina Laminatkassette 12, wia in 
Figur 3 dargestellt. Dort liegt dia obara Untarkanta dar 
Nutprof ilierung verdeckt. 
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Anspriiche : 

1. FuBbodenelement , insbesondere Laminatpaneel oder -kas- 
sette aus einer Holzwerkstof f platte , insbesondere aus 
einem hochverdichteten HDF-Fasermaterial , einer oberen De- 
kor-/Nutzschicht und mit einer unteren Gegenzugbeschichtung 
und einer Nut- und Feder-Prof ilierung im Seitenbereich , 
dadurch gekennzeichnet , 

daB insbesondere im Bereich der Nut- (5) und Feder-Prof i- 
lierung (6) eine Schut zschicht als Feuchtigkeitssperr- 
schicht (7) und/oder als eine gegen Feuchtigkeit impragnie- 
rende Schicht vorgesehen ist. 

2. FuBbodenelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

daB die Schut zschicht (7) aus monomeren Polyester-, 
Epoxydacrylaten oder Urenthanacrylatharzen und/oder Poly- 
urethanprepolymeren auf Basis al iphatischer und/oder aroma- 
tischer If ocyamate . bes teht . 

3. FuBbodenelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

daB die Schutzschicht (7) aus oligomeren Polyester- und/ 
oder Epoxydacrylaten, Urenthanacrylatharzen und/oder Polyu- 
rethanprepolymeren auf Basis aliphatischer und/oder aroma- 
tischer If ocyamate besteht. 
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4. FuBbodenelement nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, 
dadurch gekennzeichnet , 

daB die Schutzschicht (7) aus einem zur Verklebung des FuB- 
bodenelements (1) mit einem Reaktivklebestof f geeigneten 
Material gebildet ist. 

5. FuBbodenelement nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schutzschicht (7) nur auf der Oberseite (8) und auf 
der oberen senkrechten StoBkante (9) der Federprof ilierung 
(6) und auf der oberen Unterkante (11) und/oder der oberen 
senkrechten StoBkante (10) der Nutprof ilierung (5) vorgese- 
hen ist. 

6. FuBbodenelement nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, 
gekennzeichnet 

durch eine Schutzschicht (7), die durch Losungsmittel wie 
Wasser, Alkohole, Ester bzw. Ketone oder andere organische 
Losungsmittel verdunnbar ist und deren Viskositat auf einen 
Wert zwischen 50 bis 6.000 mPas einstellbar ist. 

7. FuBbodenelement nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, 
gekennzeichnet durch 

eine Schutzschicht (7) die werkseitig im Bereich der Feder 
(6) durch Auf tragwalzen und im Bereich der Nut (5) durch 
Spruhdiisen und/oder Auf tragswalzen aufgebracht ist. 
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8. Fufibodenelement nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, 
dadurch gekennzeichnet , 

dafl die Schutzschicht (7) aus vernetzten und unvernetzten 
Silikonen besteht. 

9. Fuflbodenelement nach Anspruch 1,4,5,6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Schutzschicht (7) aus einem aktiven aminof unktiona- 
len Polydimethylsiloxan besteht. 



10. Fuflbodenelement nach Anspruch 1,4,5,6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Schutzschicht (7) aus einem nichtaktiven aminof unk- 
tionalen Polydimethylsiolxan besteht . 

11. Fuflbodenelement nach Anspruch 1,4,5,6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Schutzschicht (7) aus natlirlichen oder syntheti- 
schen Wachsen auf aliphatischer und/oder aromatischer Basis 
besteht . 
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